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五 、 发 明说 明 (1 ) 


本 发 明 有 关 聚 胺 甲酸 酪 发 泡 体 ， 尤 其 是 包 念 一 种 多 元 本 
fip OXX LOUER SS Ail R HECTY BEROSS HO ORE o GROW UD m sb m 
MR ES QAS RIAM EAPSSEES EAS E XJ 人 
M 1 
具有 高 度 弹 能 之 聚 胺 甲酸 酯 发 泡 体 通常 你 由 一 种 聚 本 三 
SAR-S&RREGiE-EEmSARISETTÓSATE || 
通常 自 4,500 € 6,000 ， 平 均 官能 度 傈 每 个 分 子 自 2.4 € 2.7 
18 & Jk » AAFAA RARE ^ — CK ECT bn — XO OHRES " 
" 2 


X- OX OA HEBES AQ OX CE ko -RARER Wo 4 ik RO X 
oEmgEcxcigho RAOGEESCE BOEGACE É 2.0 ， 在 大 部 分 
实例 中 每 个 分 子 不 多 认 2.3 48 X ORDRE BB X o 34x :À OE dE 


FFT X Ek — ERXARAE OR RO 2.022.348 X £8 ES X bf 


美国 专利 第 4,939,184 号 描述 由 阳 苍 子 型 方法 观 备 之 聚 屋 
T Wb — BOR XL — BLOR € i8 2 E ECT SRONS ROGO HR o ARAT 
Hb RAR- f&OXLOEQ SR ES TROGL 0 ^ Pp — f EBORE & 202 F 
-RARA KaR OW) dL Mp c X A o AE 
添加 水 作 高 发 泡 剂 形成 该 聚 胺 甲酸 酯 发 泡 体 。 揭 得 之 发 泡 


: BRRR’ I GR Ge RUE HE ERR] e i 
f 国际 (PCT) 中 请 案 WO 97/00902 dj i —4& E gg 

E 酵 之 高 阐 能 聚 胺 甲酸 酯 发 泡 体 。 该 发 泡 体 之 弹 能 傈 添加 官 
能 度 自 每 分 子 2.5 至 3.0 个 旺 氛 酸 酯 基 的 芳 族 聚 县 氰 酸 酯 确 

& FAAEA. £2 Ug X Hk Y OS NS Hoi NEG RBpo Zy 

i 


a 
MON E E eT A EEE E 
2 TEN 
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五 、 发 明说 明 (2 ) 


METER Gps pom 38 e SIRE 


导 之 肾 二 烯 二 醇 发 泡 体 舌 示 优良 之 潮 温 老化 小 
美国 专利 第 5,710,192 5k d 3k — f$ "RE R- —8x 25345 
AE ^ Sy d 3 Ab tE KA P SR SS EDO RE o GA AD 8B — 3€ 86 [4 46 
dpi Eu dE CE SEE B KG C18 至 2.5 8 ARK A 0] p 
d GONE GEGA o NALE a jg Abo 


L B] 38 4k 33k BRE OXE BE XR GU x X oq dE] 
有 具有 高 度 可 处 理性 发 泡 体 ， 其 有 具 
有 小 而 均匀 孔 室 大 小 及 分 体 ， 站 保有 适度 弹 能 发 泡 体 性 


AE X 8p E oo CERAH- ARAR -M -RRP 
发 泡 体 添加 一 种 增 塑 章 ， 诸 如 高 连 50 %w mh TREE 
高 度 可 处 理性 发 泡 苯 。 因 此 ， 本 发 明 有 关 一 种 衍生 自 反 
合 物 之 聚 胺 甲酸 酯 发 泡 体 组 合 物 ， 该 反应 混合 物 包 


一 种 数量 平均 分 子 量 自 1,000 至 20,000 2 4 & l6 X — 


SA ES SEOLMCE iE Hg M] $5 HOdx [A co FRODOR ded ULOR (o 
发 泡 体 相 较 ， 其 具有 更 均匀 之 孔 室 结构 。 

根据 另 一 个 较 佳 之 具体 实例 ， 本 发 明 有 关 一 种 衍生 自 反 
应 混合 物 之 聚 胺 甲酸 酯 发 泡 体 组 会 物 ， 该 反应 混合 
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五 、 发 明说 明 (3 ) 


一 种 数量 平均 分 子 量 自 1,000 € 20,000 2 4 & 46 X — 


一 种 发 泡 剂 。 

增 塑 剖 可 与 经 所 化 聚 二 烯 二 醇 相 容 高 佳 。 若 增 塑 剂 可 
与 该 经 所 化 聚 二 烯 二 醇 相 容 ， 随 后 以 较 佳 重量 比率 混合 此 
二 组 份 ， 该 组 份 於 室温 下 十 二 小 时 内 不 会 分 离 成 十 层 。 
增 塑 剂 通常 由 熟知 本 技 亏 者 选用 。 该 增 塑 部 傈 一 种 油 及 / 
或 一 种 分 子 量 自 500 至 20,000 之 经 氢化 聚 二 烯 单 酵 高 佳 。 
REED RR uk | 
E IGgGR 33$ EIS: 
图 2 显示 油 对 於 发 泡 体 密度 之 影响 。 
图 3 显示 水 含量 对 认 如 本 发 明 发 泡 体 密度 之 影响 。 
根据 较 佳 具体 实例 之 一 ， 本 发 明 傈 包含 100 重量 份 数 
(pbw) 数 量 平 均 分 子 量 自 1,000 € 20,000( & 1,000 至 10,000 
高 佳 ， 自 3,000 至 6,000 最 佳 ) 之 聚 二 烯 二 醇 ， 自 20 至 55 
pbw > FARFA AKK” ai 200 ppw 之 增 塑 剂 ( 以 一 种 烃 
处 理 油 更 佳 ) 与 一 种 发 泡 剂 之 弹 能 聚 胺 甲酸 酯 发 泡 体 高 佳 。 
一 较 佳 具体 实例 中 ， 该 经 氨 化 聚 二 烯 二 醇 之 官能 度 保 每 
BFA 1.6€ 218 e X» & 1.8 € 2 WRAK KE? HEA 
之 聚 呈 氛 酸 酷 官 能 度 休 每 个 分 子 自 2.5 € 3.0 48 X X HR En 


(mi pe 3p xs pde Re Ne E moie ER Re e ) 


ux —— Ie a a aaa 
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五 、 发 明说 明 (4 ) 


Ak o PL e c X ORO SSGOR ROG OX SQ NS E OA fe X Xt Hodk 
t -o Z NCOLOH € qi 8 092 1.2 &4 

AO S] MpeEOHD IO oW OL A a RE TA D R 
3h uw A dk EÉ p C, e BE RECTO 6 dEGU o Joa x a E 
第 5,376,745 、 5,391,663 `> 5,393,843 、 5,405,911 及 
5.416,168 3 » 

SACK LG OLERIXGTEND a — 4& &,o«— 8 dk SEI 
F 4v 5] d Aue d8 Ru ECKE 6 — 48 X 5e —o X m x —s s] 
RA E 9 EG AORAE X ILAXY*G Xux—HmikR:3- 

ZEARRA H” RARR go 48 X6 X 5& — 
Wb. dp AGE É& LG d£ 1,3- 丁 二 烯 ， 且 所 形成 聚合 物 会 被 和 氨 
化 时 ， 通 常 以 结构 改良 剂 (诸如 二 乙 栈 或 1,2 - G8 X 6 
烷 ) 控 制 该 除 内 子 聚 合作 用 ， 得 到 所 需 量 之 1,4- 添 加 物 。 

通常 於 终止 前 添加 官能 化 剂 终 止 除 元 子 聚 合作 用 。 所 使 
用 之 官能 化 齐 傈 熟知 本 技艺 者 所 习 知 ， 其 描述 於 美国 专利 
第 5,391,637 ` 5,393,843 及 5,418,296 3k ° $E (E Z "E fe 46 8 
傈 氧化 乙烯 。 

氨 化 该 聚 二 炳 二 酵 改 良 其 安定 性 高 佳 ， 使 该 二 酵 中 至 少 
909692; Xi xx 5E Ab ju de ^ Xo 959648 de É dk 9 FRAR 
共聚 物 之 氨 化 作用 可 以 各 种 已 确立 之 方法 进行 ， 包 括 如 美 
国 专 利 第 5,039,755 St Hi > fp dk RE E de RANEY@ 镍 、 
RR be 46 TA aR RO OE NE PL SE MEO LR odE (T 8L 
化 作用 

该 经 所 化 聚 二 烯 二 醇 提 供 安 定 弹 能 发 泡 体 


(mie 33:5 dos ie Re Ne Ete RR Re ke ) 
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五 、 发 明说 明 (5 ) 


醇 每 个 分 子 中 具有 自 1.6 至 2 个 冀 基 高 佳 ， 具 有 自 1.8 至 2 
个 羟基 更 人 


高 二 醇 类 ， 该 分 子 约 20% 高 单 酵 类 。 因 高 产物 分 子 大 部 分 
LÄ ABRA? ZEWA- E-F. ARAR -HL 
Fa E PAEA 1,000 $ 20,000 Á 4> & 1,000 至 
10,000 £ ££ > ġ 3,000 至 6,000 R4 » md S 6X T — 
ERE’? 1,2-3& Je X443 409632 6090 3H X, AE o 
3X LOW Bk RE Wh xA Cb XM ORL4R vos C 核磁 共振 (NMR) 测 
foo ROT Lok OL OHRGG AA BOE Eo 4096 1,2- T — Hp He 
物 ， 因 高 若 该 聚合 物 包 含 少 庆 4099 1,2- 丁 二 烯 添加 物 ， 其 
於 氨 化 之 后 室温 下 呈 昨 状 。 该 1,2- 丁 二 烯 添 加 物 之 含量 介 
3^ 40 X 60% 高 佳 。 显 上 友 间 二 烯 聚 合 物 通常 具有 至 少 80% 
1,4- X jx f] — Hg AS Im Mo o VA FE S 3E 33 46 (TS) 9t AER o 
本 发 明 所 使 用 之 聚 二 烯 二 醇 通 常 具 有 介 於 约 500 和 与 的 
10,000 B] 2 3& X x # 483 500 £$ 5,000 #4} > 43^ 1,500 
与 3,000 RE.: Bo 3t X —& — ERG E o dock LG AXE 
35 AF 4R1,000 $ 20,000 > AP 3* 1,000 £ 10,000 £ 4 > © 
A d^ 3,000 $ 6,000  4& » | 
本 发 明之 经 氨 化 聚 二 烯 二 醇 数 量 平均 分 子 量 遍 3300 > | 
能 度 馈 1.92 ，1,2- 丁 二 烯 仿 量 锅 54%。 和 所 化 该 聚合 物 去 除 | 
999554 b x m Pt Ab Tox vt X 6 3H A OLEI | 
所 使 用 之 聚 二 烯 单 醇 类 实质 上 傈 如 本 文 所 述 聚 二 烯 二 醇 || 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


| 
| 
| 
| 
| 
佳 。 平 均 官能 度 你 ， 例 如 1.8 表示 该 分 子 约 80% ` | 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


(m pe 3p ust ice Rc v En antes ES re 3e ) 


般 稳 备 ， 但 是 保 以 单 钮 引发 齐 引 发 该 聚合 作用 。 该 单 关 基 
化 聚 二 烯 聚 合 物 之 数量 平均 分 子 量 通常 高 500 至 20,000 > 


MEOS dpi Bomam 3&2 3S 


z8- 
ARAKSR REL i8 EP BLESS. ( CNS ) A4 (210x2971A#% ) 
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五 、 发 明说 明 (6 ) 


AFAR pomi 3-3 E 


y 2,000 ž 8,000 É&4t » d 3& pl 4k S, 4o XX — oW X ER $t ES 
TF EÁ 3850 » ARÁ 0.98 > 1,2- T — 4 € É 


此 聚合 物 称 高 单 醇 1 。 

本 文 所 指 之 数量 平均 分 子 量 傈 以 具有 已 知 数量 平均 分 子 
量 之 聚 丁 二 烯 标准 校准 之 凝 朋 渗 透 居 析 法 (GPC) 测 量 之 数 
量 平均 分 子 量 。 该 GPC 2 AZAA Ak o 


AGKEGHOUPARO LR OR OAM ESACEROGAR XE R AS oH So NAA 
Jd ik EGO BUDE GR ARLA. ARAZA pR K -R 
之 官能 度 傈 每 个 分 子 约 WAA’ 3 c dRORCE ER IS 


3.0( 2 2.5 Z 3.0 KE) X X LES ES iE JXLPT S ox LUE 
X 量 和 与 高 弹 能 之 发 泡 体 。 使 用 官 
成 较 不 安定 之 发 泡 体 ， 其 承载 


容量 较 低 ， 且 弹 能 较 差 。 具 有 更 高 官能 度 之 要 毛 酸 酯 会 形 
成 密 并 孔 室 含量 过 高 之 发 泡 体 ， 其 对 认 物 理性 质 有 负面 影 
E o 


遂 用 之 芳 族 聚 脸 氛 酸 酯 实例 他 MONDUR® MR (Bayer) ， 
其 傈 一 种 聚合 二 茶 基 甲烷 聚 县 氛 酸 酷 ， 屋 和 氛 酸 酯 官能 度 通 
常 高 2.7。 亦 可 使 用 RUBINATEQ@ 9225 (ICI Americas) ， 其 
1& — f& dq 2,4- — OR AKT Eo — X SL ES 92 4,4- — OT n — 
A AQ 8R ES UL OW) mom L RORROXLOELER ES ^ FERA 2.06 5 然 
而 ， 认 此 较 低 官能 度 聚 县 氨 酸 酯 形成 之 发 泡 体 中 添加 一 种 
油 或 单 醇 会 使 该 发 泡 体 崩溃 ， 故 需要 调整 配方 。 

本 发 明 通 用 之 油 类 傈 石油 高 底 质 之 加 工 油 。 此 等 油 之 组 
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本 纸张 尺度 通用 中 国 国 家 标准 (CNS ) A4 规 格 ( 210x 291258 ) 
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五 、 发 明说 明 (7 ) 


合 可 自 石 暴 类 至 环 烷 类 至 高 级 芳 族 类 油 市 售 油 类 所 包括 

度 范 围 广泛 ， 於 100 F (38 C)T B 10 € 1000 /8 ih » 
本 发 明 所 使 用 之 油 类 黏度 在 上 述 范 围 之 石 暴 、 环 烷 或 石 星 / 
RW Ok o GORGE 5 7H i JA X £14& SHELLFLEX@ 371 
(Shell Oil Company) > 3t 4& — 4&£3* 100 F (38 C)T 2 E É 
80-100 Æ ;à 2 Z 3/3 Eo Je L i e 

E E ACE LG a ERd£ — e a E E jw Low c 48 E 
Roo 3b boo XA ho € EG OH O8 98 RO o 35 GE] BO P S v 

TRER’: NgROEGEGgE E OI 显示 与 油 
(SHELLFLEX, 371 ; SHELLFLEX 4& dH Z) 4 z RK 
二 醇 ( 二 醇 RRRA AI F h E 。 在 任何 给 定 
We 
200 重量 份 数 时 ， 和 黏度 会 下 降 10 484& 3k » 5, 5 AS EF PE E 

YR UAE UD RO SE dECH AARRE RED” THR 
更 均匀 且 孔 室 大 小 更 小 之 发 泡 体 。 

2 显示 油 SHELLFLEX 371 £z EE HG^&EEA 
(MONDURG MR) A k & — X — — E EGER 
乡 。 该 油 含 量 自 0 提 高 至 200 phr ， 密 度 提高 约 三 倍 。 较 缴 
密 之 发 泡 体 孔 室 较 小 ;而 且 孔 大 小 分 体 极 局 均匀 。 

本 发 明 聚 胺 甲酸 酯 发 泡 体 之 主要 组 份 傈 聚 二 烯 二 酵 、 该 
B XR ROSUOSPES ^ — f£ ROIGND Hb deck oo AR — f$ X Bo Ap o ， 以 
Ap dE RIR- ER -HFR Ado GEHT AG 
HEC A 5B 6 — f$ AES o 

ARES i JU 00 BROADER CC X38 $c EX E EJREGG 


(mi pe 3p zm e cde Rc ve Eee E 9e ) 
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Lra Homis-d3&e—pOÉSGRE 


原始 特性 傈 环 状 与 球状 软化 点 ， 其 由 ASTM 标准 方法 E28 
测量 。 一 般 而 言 ， 该 树脂 之 软化 点 在 约 80 'C 至 约 120'C。 
JR oc ERREP > P] do 38 MAR PE GR EUR S6 PE o S IU 
点 较 低 之 树脂 或 液态 树脂 较 住 。 

AX AGERE $E 3H HS dE dp 6 6096 7X B] — 9 ^ 1099 XX B] — 
We 5903R X — Ho 15902- Y X&-2-T Hb S045 1090— X Ap zm 
混合 物 阳 元 子 聚合 描 得 ， 如 美国 专利 第 3,577,398 SE GR ° 
Jt f& 4 "B 4& d €& z WINGTACK® 95(Goodyear Tire & 
Rubber Company) » # 3k 46 3b É 95 'C。 该 树脂 亦 可 包含 某 
Ee 8,45 OK COH XL a - 甲 基 茶 乙烯 之 芳 族 成 份 ， 此 等 成 份 傈 於 
该 柑 脂 聚合 作用 期 间 导 入 。 

i JU AK EO] A (u o:E $5 Y — 33 JR CL d& 5E 8L 40 FAR JA - 
H E Z BEOEA o OR REOR o dE OUR EL OR JR X RC Gn GR HUE 
JR o2 RE REOR APA SQ4U PLUR 6G, TEI o RO] 4E P8 de dq du A 
koc 4b de — fé dE SQdU — JR OX O— OBI ^ 304 ESCOREZ® 
5000 系列 (Exxon Chemical Company) » dA — 4$ £& & 46 X X 
乙烯 树脂 ， 诸 如 REGALREZO A 7| (Hercules, Inc.) » 

OH 3kdU Ebo»; HR E OBQGEE MP o E € Pom A OROUL GO) 
Z 3k dU Eb oo XtdE AEG EOM] d& T oo 3 ROS Hg B] Ae — f$ 
ih ERETTA ZREO RZA. BARRERA 
AX E d PR 8, 48 E xi 05 IR bn MEO L o AAA 
之 油 实例 休 SHELLFLEX 371 » Jt id £ R — We — EROR S iR 
合 物 之 相 容 性 绝 佳 。 因 此 ， 该 油 不 会 自 该 发 泡 体 渗 出 ， 可 
VA 3EDSE GA HOROE VACR OG OP OX $b E o GU HR USE FIO bo 
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本 纸张 尺度 适用 中 国 国 家 标准 (CNS ) A4 规 格 ( 210x 29038) 


( 2m pe 2p zh si tide Re Ne mesi ER ree ) 
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五 、 发 明说 明 (9 ) 


AIRRA Hom n6 d De RC 


"e 


以 聚 二 烯 单 醇 代 赫 部 分 聚 二 烯 二 醇 亦 可 控制 该 发 泡 体 之 
处 理性 。 藉 由 调整 该 二 醇 对 单 醇 之 比率 可 以 预定 用 於 特定 
应 用 之 发 泡 体 条 弹 能 性 质 。 已 发 现 单 醇 含 量 高 达 该 二 醇 / 单 


该 经 氧化 聚 二 烯 二 醇 / 增 塑 剂 重量 比率 通常 至 多 3:1 ， 至 
Rum i i 
£y 1:4» £ y 1:3 É &£ ^ £ y 1:1.5 更 佳 ， 至 少 1:1 X 
佳 。 


该 经 所 化 聚 二 烯 二 醇 / 鹏 犁 树 脂 之 重量 比率 通常 至 多 
5:1 ， 至 多 4:1 高 佳 ， 至 多 3:1 更 佳 ， 至 多 2:1 A4 o X 
比率 通常 至 少 1:4 ， 至 少 1:3 E: £ y 1:1.5 更 住 ， 至 
Vy 1:1 4E 

— fcm Eoo HE GGEGEGO E X ROSE PL £O o6 EE) 
通常 添加 界面 活性 剂 以 改良 该 组 份 之 可 互 混 性 ， 其 依 序 
促进 该 产 基 / 屋 氰 酸 栈 反应。 此 外 ， 降 低 该 混合 物 表 面 张 

J] ^ 3k À du 5k 7) K EEEE XE 3U E a Tk EOM SE 
性 ， 形 成 细微 孔 室 结 构 。 该 界面 活性 齐 休 一 种 聚 砂 氧 油 馈 
dk o dh J] x cp E X X5 A oi 14£ TEGOSTAB-B8404 
(TEGOSTAB 4% — f& Ej 35) » REZ Aw DABCOG DC- 
5160 。 若 存在 界面 活性 齐 ， 其 添加 量 通常 傈 每 100 pbw 该 

二 烯 二 醇 中 自 0.01 至 5 重量 份 数 (0.01-5 phr)， 自 0.01 
至 1 phr É& f£ * 

原则 上 ， 可 使 用 该 系统 中 一 或 多 种 发 泡 反 应 习 知 触媒 任 
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本 纸张 尺度 适用 中 国 国 家 标准 (CNS ) A4 规 格 ( 210x 291238) 
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五 、 发 明说 明 (10 ) 


一 者 。 庆 用 之 触媒 实例 描述 於 欧洲 专利 申请 案 第 0 358 282 
Ro RUER’? Awk ` AREALA RED 
A e 


ŠA aR aAA N-P AAA N- 
LAAk LGXXE-OBM--HEGO N-W FAKA 1-P X-4- 
二 甲 基 胺 基 - 乙 基 六 和 拨 吡 啶 3- f £ X x E&—YTHu-G 
NNN F E E SC dU d 
L` LCPAECYGE OA -PARO 9 i:8 354p E 8 WE GX: 
HR HB Ww [p] 4£ nh BR RR o | VE HE D AX o * pl Air Products and 
Chemicals 之 DABCOQ 33-LV A 4 3% 4% M Aè fj 43$ DABCO 
DC-1 » i4 JH Z 4p AR REGXO 6,46 PHAR e £p à Hp o ER 
酸 亚 锡 、 月 桂 酸 亚 锡 、 辛 酸 铝 、 环 烷 酸 铅 、 环 烷 酸 狂 、 环 
e eu 


(m pe 3p p s pde Re A Ente E ee 3) 


JE RO Wh R64 dde vss uc € BOE S9 £ * 
2,846,408 号。 
其 中 所 使 用 之 触媒 或 触媒 混合 物 用 量 通常 傈 每 100 qp X 


X — HOLGER S 0.01 Z 5.0 pbw# EA? & 0.2 至 2.0 pbw 
$e E] ^ É t 

可 使 用 各 种 发 泡 齐 。 庆 用 之 发 泡 剂 包括 协 化 烃 类 、 脂 族 
烷 类 及 脂 环 烷 类 以 及 水 ， 此 等 经 常 称 高 化 学 发 泡 剂 。 因 儿 
全 所 化、 所 化 烷 类 (CFC 类 ) 会 有 臭氧 耗 画 效 应 之 故 ， 使 用 
此 类 发 泡 剂 比较 不 好 ， 不 过 在 本 发 明和 范畴 内 亦 可 使 用 之 。 
至 少 一 个 氨 原 子 未 被 内 素 原子 取代 (所 谓 的 HCFC 28) 2 Bi 
化 烷 类 臭氧 耗 避 效应 可 能 性 较 低 ， 因 此 保 用 於 物理 性 发 泡 


PTER ss pom in 36 wS 
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本 纸张 尺度 适用 中 国 国家 标准 (CNS ) A4 规 格 ( 210x 291 E) 
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五 、 发 明说 明 (11 ) 


REESE om E ede 


的 发 泡 体 中 之 较 佳 经 洋人 化 烃 类 。 最 通用 之 HCFC 型 发 泡 剂 
4& 1-&-1,1- — &Q, G XX o» € ££ z 3E 0 E SL ELIESR C AR 
38 EORSOSLSd6 ECT üRGE e 

T E, idt AKEKO- 
NCO/H50 反应 ， 水 会 与 

碳 ， 半 致 发 泡 作用 。 

最 后 ， 脂 族 与 脂 环 烷 类 已 发 展 成 CFC 类 之 替代 发 泡 剂 。 
此 种 烷 类 之 实例 傈 正 戊 烷 、 屋 戊 烷 及 正己 烷 ( 脂 族 )， 及 环 
Ak Xe H R C 5 BJER) 

已 知 上 述 发 泡 剂 可 以 单独 使 用 或 以 二 者 以 上 之 混合 物 形 
式 使 用 。 所 提 及 之 发 泡 剂 中， 已 发 现 水 与 环 戊 烷 尤 遂 於 作 
高 本 发 明 目 的 之 发 泡 剖 。 所 使 用 之 发 泡 剂 用 量 傈 习 用 用 
量 ， 即 在 水 高 发 泡 齐 实 例 中 ， 每 100 份 数 肥 二 烯 二 醇 自 0.1 
至 5pbw 范围 内 ， 在 南 化 烃 类 、 脂 族 烷 类 及 脂 环 烷 类 实例 
中 ， 每 100 份 数 聚 二 烯 二 醇 自 的 0.1 至 20 pbw 范围 内 。 
发 泡 剂 以 水 高 佳 。 

水 之 添加 量 俘 每 100 份 数 聚 二 烯 二 醇 中 添加 自 0.5 至 3.5 
重量 份 数 (Pbw)。 因 高 杂质 会 影 和 响 发 泡 反 应 ， 所 以 使 用 蒸 饮 
或 去 矿质 水 高 佳 。 

若 情况 需 要 ， 可 添加 阻 燃 齐 、 填 料及 其 他 添加 剖 。 熟 知 
本 领域 者 可 逮 择 适当 其 他 化 合 物 添加 於 欲 发 泡 组 合 物 中 。 


种 (化 学 性 ) 发 泡 剂 。 根 据 已 知之 
X ROHPBRS ER RR ^ BD UE GX OB — 


可 添加 抗 氧化 剂 与 抗 紫外 线 剂 ， 进 一 步 提高 该 发 泡 体 之 
Jh Se OE dk X1 6 36 OE dk o OM ER 7 du Xy dU 38 ( 33 de 
IRGANOX® 1076 (Ciba Geigy)) zk id 3^ È ox k 39 4E ;8, i 
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本 纸张 尺度 通用 中 国 国 家 标准 (CNS ) A4 规 格 ( 210 29128.) 
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五 、 发 明说 明 (12 ) 


使 用 一 种 紫外 线 吸 收 剂 (诸如 TINUVING 328(Ciba Geigy)) 

与 一 种 受阻 胺 光 安 定 剂 (诸如 TINU VING 123(Ciba Geigy)) 

之 组 合 对 於 阳光 所 致 之 变质 具有 最 佳 抗力 。 

HERRA AREAS ERa R Ma RAP RRE 
存 


BÉ A Ek o fA (uA CE X49 80 OAR -A-R ARER 
kh OX NE TRAZAR L0 € Ebo XAEAKGR ROADS ER o wA 
AAAA A (oo iB GE OTRA € 150 "C o» 4 6 (E o RÈ 


Amz RREA HER c 3f 2MGAGEL Ot Wb 44 AGE com A 
HE (ROGEGAOGESBE LR OX 8m 

因此 ， 本 发 明 另 一 方面 有 关 一 种 双人 备 聚 胺 甲酸 酯 发 泡 体 
组 合 物 之 方法 ， 其 包括 

(i) 混 合 一 种 数量 平均 分 子 量 自 1,000 至 20,000 之 经 氢化 
X — -REAR O ARRA” REFERA 
f& E FE a HS ^ — f& Rod jk EA St o RARA 


(ek PaE E de c v Ese es ) 


rc ecce FO NIS 


物 : 

(ii) 结 合 芳 族 聚 县 氰 酸 酯 与 该 混合 物 ， 扣 得 一 种 组 会 
物 ;及 

(iii) 使 该 组 合 物 发 泡 ， 诬 得 一 种 聚 胺 甲酸 酪 发 泡 体 组 合 
物 。 


Pop dw 2A GA ORE 8E 


温 ( 通 常 介 认 10054: 160'C) — EE 
定时 间 ( 通 常 在 10 分 9 


) 2E 6 EREA? B 3024€ 48 
小 时 高 佳 )) 对 该 聚 胺 甲酸 酯 发 泡 体 进行 硬化 作用 。 不 过 
该 聚 胺 甲酸 酯 放 熟 性 形成 反应 所 产生 的 热 足 以 完成 硬化 作 
H o WD k d BA A GET 


至 高 
至 


PIAR sie pom n fe 368 pe o RC RS 
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本 纸张 尺度 通用 中 国 国 家 标准 (CNS ) A4 规 格 (210x 2976) 
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五 、 发 明说 明 (13 ) 


本 发 明 较 佳 具 体 实 例 傈 一 种 弹 能 聚 胺 甲酸 酯 发 泡 体 ， 其 
包含 100 重量 份 数 数量 平均 分 子 量 自 3,000 至 6,000， 官 能 
度 傈 每 个 分 子 自 LS 至 2.0 4 JE X z 8 46 —He 88 
0.5 $ 3.5 € € 4 Xkok ^ — f& 'E fi S 4& 548 2 T BE 2.5 € 3.0 
4g] X X, HE BS M LOO XX OX SUE BS o JLOROE [b X XU HR BS XO 
je X tB d vtan o 8 202 200 重 量 份 数 油 ， 自 0.4 £ 0.8 
重量 份 数 胺 镜 媒 ， 自 0.3 至 0.6 EED ECE SÉ dE Re f] AR 
& 0 Z 0.06 € € 4 3k c s J nE Al o GRE SSIdUmEX 
d 38 Gu mE Ad 4 4&4 3M-cROEO n Ad 4E 

本 发 明 另 外 较 佳 具体 实例 傈 一 种 弹 能 聚 胺 甲酸 酯 发 泡 
SÉ ^ X 06, 100 重量 份 数 数量 平均 分 子 量 自 3,000 至 
6,000 > 'E && & 4& 4-48 2- T à 1.8 € 2.0 48 Je X z 8 46 — 
HH: BO523. €*€473oKk-^ —1&'E f£ 6 AB 2T 
& 2.5 $ 3.0 48 XX 4, BR BS X E OGACK OR ORAL SS o AREER 
AREKAK H d ovis Roo B 50 至 150 $& €4543 745 
树脂 ， 自 10 至 100 重量 份 数 油 ， 自 0.42508 重量 份 数 胺 
AE EC 8 0.3 至 0.6 €& € 1 Et 3E A e E ER ER OO £ 0.06 
EEOAE J om kde 

本 发 明 另 外 较 住 具体 实例 你 一 种 弹 能 聚 胺 甲酸 酷 发 泡 
体 ， 其 包含 25 至 100 重量 份 数 数量 平均 分 子 量 自 3,000 至 
6,000 ， 官 能 度 保 每 个 分 子 自 1.8 至 2.0 48 fe X — 8 dU — 
HE’ 75 £ 0 重量 份 数 数 量 平均 分 子 量 自 2000 至 4000 
IÉOX —H 8G 8 0.5 至 3.5 重 量 份 数 水 、 一 种 官能 度 你 每 
个 分 子 自 2.5 £3.08 X fH BS X 0p GACEROSLE ES 0 AR 
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本 纸张 尺度 通用 中 国 国 家 标准 (CNS ) A4 规 格 ( 210x 2918) 
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五 、 发 明说 明 (14 ) 


于 与 氛 酸 酷 基 和 与 羟基 数目 接近 相等 ， 自 50 至 150 重量 份 
KEREK 8 0 £ 100 重 量 份 数 油 ， 自 0.4 至 0.8 重量 份 
数 胺 触媒 ， 自 0.3 至 0.6 重 量 份 数 延 还 作用 胺 触媒 及 自 0 至 
0.06 & € 4 $t 2 5 J h RED 

3 — dom oo ARROW OB Gom AGE SROEOGECP ORO GO Wm 
物件 。 

下 列 实施 例 瘟 非 用 将 本 发 明 限 制 在 特定 具体 实例 中 ， 但 
是 每 个 实施 例 可 支持 主张 可 请 和 专利 发 明之 个 别 申请 种 利 项 
= 

实施 例 1 

使 用 表 1 所 示 聚 合 物 、 酸 酷 (MONDUR® MR) ` f X 
(DABCO@ 33-LV 与 DBACOG DC-1) » X dw i£ W A 
(DABCOG DC-5160) & zk Z- s A RAAR EE o MER 2- 
7 dk &, & — f& J& jc I. :3(SHELLFLEXG 371)» 3£ vA Jt 5E 4 A 
说 明 本 发 明 。 样 本 1 保 一 对 照 实 例 ， 其 不 包含 油 。 样 本 8 
傈 另 一 个 对 照 实例 ， 其 包含 油 ， 但 是 使 用 一 种 习 用 聚 栈 多 
A. | 
ERRER AEF APGACR G 4 Pph RA 80 CH 
ARENAZA fü (p :E £134 * oo df ERP? 
LA 2 叶 (5.1 Z- 4) 4E 76 3E SE E 4. CAFRAMOG RE HE 
o PRÉ Wm X OX RES c 3t 8E 6p Eg 4 A5 Boo xw 
Sk dB LpGEROB] 46 OG co 3f 3 OX O48] X — fA 3k o GE SEO 9E de XR X^ 
HARR HRPA 110 'C 后 烘焙 该 发 泡 体 十 (10) 分 

由 该 贺 拱 状 物 切 下 试 榜 ， 测 量 发 泡 体 密度 、 於 40997 


yu 5 


3 
只 
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本 纸张 尺度 通用 中 国 国家 标准 (CNS ) A4 规 格 ( 210x 297) 
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五 、 发 明说 明 (15 ) 


heusan a. H m y 5 38 oe E RC E 


缩 下 之 硬度 、 弹 能 与 滞后 现象 。 


由 整体 重量 及 大 小 测量 密度 。 和 结果 示 於 表 2。 
能 


一 直径 16 公 厘 之 钢 球 (16.3 克 ) 经 由 内 径 38 公 厘 之 清 洛 
塑料 管 ， 自 高 51.6 公分 落下 ， 掉 到 10 x 10 x5 公分 之 发 泡 
£BOXL Loo AERES?’ ÉA 100 x( 反 弹 高 度 / 落 下 高 度 ) 
计算 弹 能 。 结 果 示 於 表 2 。 | 

压缩 硬度 与 滞后 损失 

以 INSTRON® Machine Model 5565 测量 压缩 硬度 与 滞后 
损失 。 将 一 10 x 10 x5 ATZ i8 dE XL E SW dB CE HARE) 
HR dg 60902R d£ RR d & x vg d m] c 32k 7 tm X OR 38 4090 
ARENE’ GU 4RGACEOLGEOE m ROEXAGS-—u3deszm 
€ X RISERGSSTIIEJG ESSE AREA 
2 o 


表 1 发 泡 体 配方 
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本 纸张 尺度 通用 中 国 国家 标准 (CNS ) A4 规 格 ( 210x297% ) 
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五 、 发 明说 明 (16 ) 


样本 | 二 醉 ， 水 RARE 

(phr) "E (phr) | (phr) 
Me nate E CUR DR NN 
[2 10 [|t11| 1 | 235 | oa | os | 00 | 
| 3 | 100 |333| 1 | 235 | oa | o3 | oo | 


| 


[s [1020] 1 | 21 | 04 | 
EFNE" 2 

7 [io |20] 3 

e [10 | 100 | 1 | 25 
DER 1-7 48 — E SLGXET EA ，Mn-3300 > 1.92 : Hk 8 使 用 
一 种 分 子 量 4800 之 聚 栈 三 醇 (ARCOL@ 11-34) 


压缩 40%| 弹 能 发 泡 体 孔 室 
之 硬度 (N)| (96) es ME 结构 
| 109 | 278 | so | 
Sae DES 
ECRE XEM 
| 22 | 208 | so | 
EUH EX, 
| 267 | EUN 
7 | 16 | NN 
RR 


样本 1-5 配方 相同 ， 但 是 油 含 量 自 样本 LCS) EX 
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本 纸张 尺度 适用 中 国 国 家 标准 (CNS ) A4 规 格 ( 210xX 291 E.) 
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五 、 发 明说 明 ( 7) 


本 5 (200 phr 油 )。 样 本 1-5 全 都 包含 1 phr 水， 所 以 其 发 
泡 之 容积 大 约 相 当 ， 各 者 以 约 10 之 保 数 膨胀 。 随 著 添 加 之 
油 量 增加 ， 可 见 到 该 容积 、 密 度 随 著 油 含量 提高 。 可 以 看 
到 添加 11 phr 油 ( 样 本 2) 实质 上 对 认 该 发 泡 体 性 质 或 质感 
外 观 没 有 影响 。 添 加 33 phr 油 (样本 3) 会 降低 孔 室 大 小 分 


foo de XE HDXAMRGE ORO $e Wk m5 UR 9 WS de 100 至 200 phr 油 
(HER 4 4 5) 8 ERU E Xo 4835 5 2 d zoe HE o REG 


4r 7E dkOS] RR dü kW (do) c EGO ER o bF Aa PLUR 4E 
一 个 渗 出 油 。 

样本 5S-7 X01E 3 Ron dE m$oko m * HG 200 phr 油 发 泡 
BE ROSE 9 ck A dE dE EP o X o EE ER GRoEx Gp co KERHA 
更 明 普 ， 因 此 降低 该 发 泡 体 密度 。 一 般 认 高 包含 200 phr X 
之 发 泡 体 於 约 4 phr 水 含量 EL NL E MN M 
油 样本 1 之 密度 相当 “。 然 而 ， 一 般 预 料 油 含 
压缩 硬度 与 黏合 强度 低 认 具有 相同 密度 之 乱 油 发 泡 体 。 
样本 8 4& WO Won HE o JL X EE $ LER A X3 o AAP 
d degh c TA Os t OUS ER EC db AG mm oo XX 
RAWA” 3B HDD GA ib Pt GA OUR ARTI OL A h (RO 
DE o 

实施 例 2 

以 表 3 所 示 ， 使 用 二 醇 1 或 二 醇 1/ 单 酵 1 RAM RA 
酸 酷 (MONDUR® MR) ` J£ & JEJE (WINGTACK 95) ` #5 3 
(DABCO® 33-LV 与 DABCO® DC-1) - X d i& d A 
(DABCO@ DC-5160) & KZ £n & R d n fe GS E o o. de X 


4 
E 
N 
AR 
M 
RE 


» 
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` 发 明说 明 ( 18 ) 


泡 体 包含 一 种 烃 加 工 油 (SHELLFLEX 371)。 

代表 性 身 备 方法 中 ， 将 该 二 醇 、 单 醇 与 油 ( 若 存在 的 话 ) 
预 热 至 80 Co it 3p AER aAA € 150 C。 随 后 进行 实 
施 例 1 之 程序 。 


如 实施 例 1 般 测 量 密度 、 弹 能 与 压缩 硬度 及 潍 后 损失 。 


结果 示 於 表 4 。 
方 
发 | 胺 触媒 | 廷 运作 用 | 界面 活 
(phr) 
) (phr) 


单 醇 “| 油 | 树脂 
(phr) |(phr)| (phr) |(phr) 


l AUGE TÁ —E o Mn-3300 > f=1.92 
2 氢化 聚 丁 二 烯 单 醇 Mn-3800 > f-0.98 


表 4 发 泡 体 性 里 
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五 、 发 明说 明 ( 19 ) 


—ROGEGRON 


LIAA | omg 


样本 dA mOUEREGERGOSE s 3t dp Em EPHEROS 9 3 109 g/l 密度 
下 ， 其 压缩 硬度 高 28N o» om BERGE RH SE S6 HA DP dE dR 
Koc Rm: RASHK’ XO ROSAS A4 REN GA? 
f& 10 3L 94 h HE LOGOS Flh 3t 08 o 36 3] 4E Kk om X UD du dm 
d EDGE WE OL GG HR Oo ARET 0H 38 4k ROSE 64b pp 
Jb 3E je XE € X ORE OUR o ML ORE Bro] gu URB KE AR OA A3 DER 
* 4| 1 » HAOAmIOI S S TEES G3: 

ita d DR De DAE da MU qs 
fk » — pg W OE XGA Lb osn ER AMTF” FAAR 

性 发 泡 体 。 样本 11-13 显示 使 用 一 种 不 含油 之 聚 二 烯 二 酵 
/ 聚 二 烯 单 醇 摊 合 物 的 效果 。 样 本 11 和 与 12 g 需 
求 之 发 泡 体 。 不 遇 ， 一 般 认 馈 调整 预 热 温度 、 混 合 规 模 及 
久 媒 渡 度 可 以 此 二 种 配方 所 得 符合 需求 之 发 泡 体 。 样 本 13 
g B AREPA EER. RAL R- ARRE 
Bo JLOGM E dm EROGGÉGK LOAD wp E o ARAR T EANA 
CRGO AR XR obo Bt ER dg ERUR ER CE SRGRAAHT 
É 10096» B] É Ak d 5 EAA” à HO MEGA —xXE 
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五 、 发 明说 明 ( 20) 


后 多 了 乎 没有 恢复 。 在 弹 能 试验 中 ， 该 发 泡 体 公分 散落 下 球 
Ed e co df epi o 

3& ER CL GP dm $5 ub 3X 8H GR O4t 8H o de ILE GSOFER d] AGES] ^ m 
是 包括 在 本 发 明 精 神 与 范畴 内 所 有 改变 与 改良 。 


LpA Rok Boxed 
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第 871080825 号 专利 申请 案 jq. o K 
中 文 说 明 书 修正 页 (88 年 6 H) 


中 文 发明 摘要 ( 发 明之 名 称 : 衍生 自 反应 混合 物 之 聚 胺 甲酸 酯 发 泡 体 组 合 物 、) 
其 钠 备 方法 及 合 彼 等 之 聚 胺 甲酸 酯 发 泡 体 物件 


—f& X XRRX 

一 种 增 塑 剂 ; 及 

一 种 发 泡 齐 。 该 聚 胺 甲酸 酯 组 合 物 另外 包含 一 各 
脂 为 佳 。 

本 发 明 另 外 有 关 该 聚 胺 甲酸 酯 发 泡 体 之 描 备 方法 及 包含 
该 取 胺 甲酸 酯 发 泡 体 之 物件 。 


( Skdjom pe 3c si pe Re A Boe E e le) 


英文 发 明 摘 要 ( 发 明之 名 称 : "POLYURETHANE FOAM COMPOSITION DERIVED  ) 
FROM A REACTION MIXTURE, THE PREPARATION 
PROCESS THEREOF, AND POLYURETHANE FOAM 
ARTICLES CONTAINING THE SAME" 


The present invention relates to a polyurethane 
foam composition derived from a reaction mixture Ag 
comprising: | 


a hydrogenated polydiene diol having a number 


od 
A 


average molecular weight. from 1,000 to 20,000; 
an aromatic polyisocyanate; 


a plasticiser; and 


a blowing agent. Preferably, the polyurethane 


na ; IE ; 
composition further comprises a tackifying resin. 
The present invention further relates to a process 
for preparing the polyurethane foam and to articles 


containing the polyurethane foam. 


SE. 
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中 文 申 请 得 利 范 转 修 正本 (91 年 1 月 ) . 


种 衍生 自 反 应 混合 物 之 聚 胺 甲酸 酯 发 泡 体 组 合 物 ， 训 
反应 混合 物 包 例 : 

一 种 经 氨 化 聚 二 烯 二 酵 ， 其 具有 数量 平均 分 子 量 自 
1,000 € 20,000. 4 MZF B 1.6 € 248 & X E SER ; 

— f£ GARE OR OAOHMDES o JL RON 548 2$ 8 1.853.048 X 
UB ES XE IL CERREG 

一 种 增 塑 剂 ， 及 

一 种 发 泡 剂 ， 
其 中 该 增 塑 剂 你 一 种 油 及 /或 一 种 数量 平均 分 子 量 自 500 
£20,000z. 8,46 X — X E o 
. 根据 申请 专利 范围 第 1 项 之 聚 胺 甲酸 酯 发 泡 体 组 合 物 ， 其 
FAREREI — b 60, — S£ RAS Bm 
.根据 申请 和 专利 范围 第 1 或 2 项 之 聚 胺 甲酸 酯 发 泡 体 组 合 

， 其 中 该 聚 二 烯 二 醇 对 认 增 塑 剂 之 用 量 在 5:1 至 1:4 和 范 
图 内 。 
.根据 申请 专利 范 园 第 2 项 之 聚 胺 甲酸 酪 发 泡 体 组 合 物 ， 其 
TRR- A- SED LEES: 4 oM OX*€ 45:12 1:4 $6 A 
Ne 
. R PASARELA RTK aAA 
ET hEDA 

AE S dU —oW OL EFL XXE X OS Sm So EEA RH 


-F> FARRA Hood 
XGA OEGECT EDESGEGO OH m 4 


ARGASKR E iB Hp EE XASGÉ(CNS) A43, (210 X 290 2-X ) 
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根据 申请 专利 范围 第 5 项 之 聚 胺 甲酸 酯 发 泡 体 组 合 物 ， 其 
中 该 所 化 聚 二 烯 二 酵 、 该 发 泡 齐 、 该 增 塑 齐 与 任何 其 他 
£n 4j 1& 4k AGGER 6 4p Yi XXE OXOSQHR B8 G DPA GR 

根据 申请 专利 范围 第 5 或 6 项 之 聚 胺 甲酸 酯 发 泡 体 组 合 
物 ， 其 中 该 方法 使 用 一 种 界面 活性 剂 与 一 种 触媒 。 
根据 申请 吉利 范围 第 5 或 6 项 之 聚 胺 甲酸 酯 发 泡 体 组 合 
物 ， 其 另外 包括 一 种 胁 夭 树脂 。 

— f& X Bk T HR En RO Rm e dx 5k gi 

(i) 混 合 一 种 数量 平均 分 子 量 自 1,000 至 20,000 及 每 个 分 
481.6£248 ft & z 'E f£ E z $€ S, 46 A -R -R OH 
3 Xp] 2 ERREA o RAOG HERE £o — 4&0 $b IR ^ — 
f£ om o£ EG 9L— RR € —R 6*4: 

(ii) 结合 具有 每 个 分 子 自 1.8 至 3.0 个 县 氰 酸 酯 基 之 官能 
度 之 芳 族 聚 且 和 氰 酸 酯 与 该 混合 物 ， 扔 得 一 种 组 合 物 ; 及 

(iii) 使 该 组 合 物 发 泡 ， 描 得 一 种 聚 胺 甲酸 酯 发 泡 体 组 合 
物 ， 其 中 该 增 塑 剂 伯 一 种 油 及 /或 一 种 数量 平均 分 子 量 自 
500 至 20,000 之 和 氨 化 聚 二 烯 单 醇 。 
.根据 中 请 和 专利 范围 第 1、2 或 4-6 项 中 任 一 项 之 聚 胺 甲酸 
BERE ORE Rm oO dh ER Hot T HESS HO ERO t e 
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图 2 
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发 泡 体 密度 与 水 含量 


